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Asmussen, Edgar, 24941 Jarplund-Weding, DE 

© Vertreten 

BOEHMERT & BOEHMERT, 24105 Kiel 



© Massive Holzschichtwand 

© Massive Holzschichtwand, gekennzeichnet durch we- 
nigstens drei aufeinanderliegende Pressholzplatten, zwi- 
schen die temperaturaushartender Zwei-Komponenten- 
Melanin-Harzkleber eingebracht ist. 
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Edgar Asmussen 
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Massive Holzschichtwand 



Die Erfindung betriflft eine massive Holzschichtwand, insbesondere als tragendes 
und aussteifendes Innenwandelement fur den Haus- und Wohnungsbau. 

Ein mehrlagiges Bauelement, das allerdings andere Materialien nutzt, und keine La- 
sten tragen kann, ist beispielsweise aus der DE 38 01 649 Al bekannt Dort werden 
Schichten von Gipsplatten mit Kartonlagen verklebt, wobei das Abbinden der Klebe- 
schicht durch eine Strahlungsquelle beschleimigt wird. 
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Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, bei Verringening der Wanddicke, hoch- 
feste tragende und aussteifende Wande zu schaffen, die sich auch als FuBbdden und 
Qberall dort eignen, wo es nicht auf eine dSmmende Wirkung ankommt Dabei sollen 
jedoch die iiberragenden Ssthetischen, okologischen und bearbeitungstechnischen 
Eigenschaften von Holz erreicht werden. 

ErfindungsgemaB wird dies durch ein Holzschichtelement mit den Merkmalen des 
Hauptanspruches gelost Die Unteranspriiche geben vorteilhafle Ausfuhrungsformen 
der Erfindung wieder. 

Bevorzugt werden mindestens drei, normalerweise vier und hSchstens sechs Holz- 
werkstoffplatten aus insbesondere OSB-Material, die einzeln geschliffen miteinander 
mit wenigstens zwei Schichten und h6chstens funf eines Zwei-Komponenten- 
Melaninharz-Klebers (bevorzugt wasserfest) verklebt werden. 

Die Holzwerkstofiplatten bestehen aus kleinformatigen Einzelplatten vorzugsweise 
ca. 1,25 m x ca. 2,50 m in der Lange. Diese werden durch schichtweise Fugenuber- 
lappung kraftschliissig • in einer HF-Presse zu groBformatigen Wand- und Dek- 
kenelementen verklebt Diese sich ergebenden Elemente haben eine GroBe von ca. 3 
mx 12 m und werden passgenau zu montagefahigen Raumtrennwanden und Dek- 
kenplatten zugeschnitten, die hohe konstruktive Eigenschaften aufweisen, insbeson- 
dere k6nnen sie als tragende und aussteifende Elemente wirken. 

Der Kleber wird dabei insbesondere in der Hochfrequenz-Streufeld-Anlage, wie sie 
in der Patentanmeldung DE 198 52 633 Al des Anmelders beschrieben ist, aktiviert 
und ausgehartet Gegeniiber dem Stand der Technik ergibt sich damit eine wesentlich 
innigere kraftschlOssige Verbindung (ohne Beul- und Knickmoglichkeit) der insge- 
samt vorzugsweise filnf wasserfest verklebten Einzelplatten, die insbesondere durch 
die vier parallelen festen glasharte Kleberschicht eine deutlich hohere Tragkraft als 
eine gleichdicke Sperrholzplatte oder Vollholzplatte haben (Sandwicheffekt). 
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Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus nachfolgender Be- 
schreibung eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels der Erfindung. 

Die erfindungsgemfiBen OSB-Wandelemente bestehen vorteilhafterweise aus wenig- 
stens drei Pressholzlagen mit wenigstens zwei sie verbindenden Kleberschichten ei- 
nes Zweikomponentenklebers, beispielsweise des Klebeis Kauratnin 681 mit Harter 
6 1 6 (beide Komponenten flGssig) der Firma BASF. 

Dieses Melaninharz-Klebersystem kann bei einer Presszeit vori 4 Minuten, wobei die 
flussige wasserhaltige Leimfuge und benachbarte Oberflachen der Holzwerkstoff- 
platten einige Sekunden bis zu Minuten erwannt werden, bereits in einer fur die 
Nachverarbeitung geeigneten Festigkeit produziert werden. 

Eine abschliefiende.Nachhartezeit von 45 Sek. unter Pressdruck sorgt fur ein Ein- 
dringen des Klebers in die obersten Schichten der Pressholzplatten (da der Kleber 
nicht mehr im flussigen Zustand zur Seite ausweichenkann), so daB sich die Mate- 
rialeigenschaften der gesamten Holzschichtwand in Bezug auf Tragkraft und Stabi- 
lit§t dort noch erheblich erhohen. 

Die massive Holzschichtwand erreicht ihre Festigkeit durch aufeinanderliegende 
voizugsweise oberflachengeschliffene Pressholzplatten, zwischen die temperaturaus- 
hSrtender Zwei-Komponenten-Melanin-Harzkleber eingebracht ist. 

Per heiBaktivierte, unter Druck nachgeharteter Kleber in beispielsweise bei einer 
vierlagigen Ausbildung vorahendenen drei Leimfugen zwischen vier insbesondere 
aus kleinformatigen Pressholzplatten ausgebildeten Schichten (mit in ihren Fugen 
gegeneinander versetzten Platten) miteinander sandwichartig versteift 

Durch die erfindungsgemaBe Holzschichtwand konnen tragende und aussteifende 
Wandelemente fur den von gesonderten Tragelementen freien Gebaudebau als 
raumhohe, in einem Stuck gefertigte Wandelemente mit Dimensionen Deckenh6he 
mal Lange in bis zu 12 m Lange realisiert werden. 
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Auch FuBbodenelemente mit raumuberspannden, in einem Stuck gefertigte Holz- 
schichtplatten, aus thennisch leitendem OSB-Material sind in Dimensionen kttrzere 
Raumbreite bis 12 m Raumlange ohne weiteres mSglich. 
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ansprCche 



1. Massive Holzschichtwand, gekennzeichnet durch wenigstens drei 
aufeinanderliegende Pressholzplatten, zwischen die temperaturaush§rtender 
Zwei-Komponenten-Melanin-Harzkleber eingebracht ist. 

2. Holzschichtwand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB OSB- 
Platten miteinander verklebt sind. 

3. Holzschichtwand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
oberflachengeschliffene Platten miteinander verklebt sind. 



4. Holzschichtwand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
ein wasserfester flussiger Kleber verwendet wird. 

5. Holzschichtwand nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein heiBaktivierter, unter Druck nachgeharteter Kleber 
in drei zwischen vier aus kleinformatigen Pressholzplatten ausgebildeten 
Schichten diese mit ihren Fugen gegeneinander versetzten Platten 
miteinander sandwichartig versteift. 



6. Tragendes und aussteifendes Wandelement fur den tragelementfreien 
Gebaudebau aus einer Holzschichtplatte nach einem der vorangehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch ein raumhohes, in einem Stiick gefertigtes 
Wandelement mit Dimensionen DeckenhOhe bis 12 m Lange. 



7. FuObodenelement aus einer Holzschichtplatte nach einem der 
vorangehenden AnsprOche, gekennzeichnet durch eine raumuberspannde, in 
einem Stuck gefertigte Holzschichtplatte, aus thermisch leitendem OSB- 
Material bis Dimensionen kurzere Raumbreite bis 12 m Raumlange. 



